-j5o                                                     CHAPITRE  IX.

el Ton placait le tout horizontalement entre les armatures horizon-
tales d'un condensateur plan A. Les armatures de celui-ci debor-
daient largement les lames et etaient recouvertes chactme d'une
tres mince lame d'ebonite pour empecher 1'electrisation du bloc
d'ebonite par contact ou par aigrettes.

Parlejeu d'un commutateur, les deux armatures, primitivement
en communication, etaient reliees respectivement aux deux arma-
tures d'une batterie fortement chargee. Le bloc d'ebonite se trou-
vait ainsi dans tin champ uniforme qu'on laissait agir un certain
temps (de irente a centvingtseeondes). On ramenait ensuite, parle
jeu du commutateur, les deux armatures A an me"me potentiel.

On enlevait aussitot par son manche la lame inferieure, fendant
ainsi en deux moities le bloc d'ebonite, et 1'on portait cette lame
dans un petit condensateur planB, a armatures juste assez distantes
pour qu'on puisse introduire la lame sans frottement. L'ime des
armatures de B communiquait avec une conduite de gaz, Fautre
avec 1'aiguille d'un electrometre a quadrants.

Aussitot la lame introduite dans le condensateur B, on voyait
Paiguille devier; si alors on introduisait la lame a nouvean apres
1'avoir retournee de fagon a presenter Tautre face vis-a-vis de
Farmature communiquant avec 1'aiguille de 1'electrometre, on
voyait celle-ci devier de 1'autre cote du zero, indiquant ainsi que
Jes faces de la lame d'e'bonite etaient chargees d'electricites con-
traires. A chaque nouveau retournement la deviation de 1'aiguille
changeait de sens; mais ces deviations devenaient de plus en plus
faibles avecle temps et, an bout de quelques minutes, etaient in-
sensibles : la polarisation s'afFaiblit avec Je temps et finit par dis-
paraitre.

Du reste, si au sortir de A et avant de placer la lame en Bl'on in-
troduisait celle-ci dans un cjlindre de Faraday communiquant avec
raiguille, on n'avait aucune deviation, ce qua prouvait que les
charges de signes contraires qu'on pouvait ensuite constater sui-
tes faces de la lame, enTintroduisant dans B, Etaient en quantites
egales.

L'intensite de la polarisation augmente jusqu'a xine certaine
limite avec le temps pendant lequel on laisse agir le champ; elle
ne se produit done pas instantanement, mais graduellement.

Gette polarisation, acquise par les didlectriques qui ont etet\.tive sont
